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| 1 UQ861 Patenta nwaltsburo Pfe iffa & Parmer, Helmholtzweg 4, 07743 Jena | 
Blechblasinstrumente mit Ventilen und/oder Ztigen 



Die Erfindung betrifft Blechblasinstrumente mit Ventilen und/oder Ziigen, 
deren Lauf- oder Gleitflachenbeschichtet sind. 

Bekanntiich sind Ventile von Blechblasinstrumenten ebenso wie Zuge von 
Zugposaunen erheblichen Beanspruchungen durch Reibung und Korrosion 
ausgesetzt. Daher wird auf die Auswahl der Materialien fur diese 
Instrumententeile besondere Sorgfalt verwendet. Aus der EP 0 135 643 
Al ist es bekatmt, die Ventilbuchsen aus korrosionsbestandigem Stahl 
und die Ventilkorper aus hartchromplattiertem Aluminium oder Messing 
oder aus Titan herzusteUen. Ebenso werden Posaunenziige aus Messing 
hergestellt, die an ihren Lauflflachen mit mehrere urn dicken 
Hartchromschichten (iberzogen sind. Die genannten bescbichteten 
Bauteile sind erfahrungsgemaB noch immer recht korrosionsgefahrdet, 
storanfallig bzw. schwergangig. Die HersteUung von Ventilkorpem aus 
Titan ist mit einem hohen Preis und Gewicht verbunden. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, durch geeignete 
Auswahl der Materialien und Schichtdicken Ventile und Zuge fur 
Blechblasinstrumente zu schaffen, bei denen eine geringe Reibung auftritt, 
die daher leichtgangig sind, die praktisch nicht korrodieren und em 
geringes Gewicht aufweisen. 

GemaU der Erfindung wird diese Aufgabe durch die kennzeichnenden 
Merkmale des ersten Anspruchs gelost. Durch die Erfindung werden 
daruber hinaus biokompatible Oberflache an den aneinander gleitenden 
mstrumententeilen gebildet, d. h. daB sie weder auf den Speichel der 
Blaser ansprechen, noch bei den Blasern Allergien hervorrufen. Erne 
vorteilhafte Ausfuhrungsform fur Zugposaunen ergibt sich, wenn die 
Innenzugrohre der Zugposaunen mit Titannitrid(TiN)-schichten von 
vorzugsweise 3 urn Dicke versehen sind. Diese Beschichtung hat eine 
Vickersharte von 2500 HV und gegenuber den bekannten, gebrauchlichen 
Hartchromschichten eine verringerte Schichtdicke, sie benotigt damit 
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weniger Material. Fur Drehventile von Trompeten, Ventilposaunen, 
Hornern, Tuben u. dgl. ergibt sich eine vorteilhafte Ausfflhrungsform, 
wenn die Ventilrotoren mit Diamond Like Carbon (DLC)-Schichten von 
vorzugsweise 2 urn Dicke versehen sind. Die Vickersharte von DLC 
betragt 4000 HV; das Gewicht der erfindungsgemaBen Rotoren ist auf 
jeden Fall geringer als das von Rotoren, die voUstandig aus Titan 
bestehen. 

Die Erfindung wird nachstehend an Hand der schematischen Zeichnung 

zweier Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Anwendung der Erfindung bei einer Zugposaune und 
Fig. 2 eine Anwendung der Erfindung bei einem Drehventil. 

In Fig. 1 gleitet ein Zug 1 einer im tibrigen nicht dargestellten Zugposaune 
auf Innenzugrohren 2, auf die TiN-Scbichten 3 aufgebracht (gedampft, 
gesputtert o. dgl.) sind. Die ScWchtdicke betragt bspw. 3,5 um. Der Zug 
1 hat in der Nahe seiner Enden 4 eine Griffstrebe 5, an der er zu seiner 
Betatigung angefaBt wird. 

In Fig. 2 ist ein Rotor 6 eines durch einen Teil der Wandung 7 
andeutungsweise dargestellten zylindrischen Drehventils zu erkennen. 
Der Rotor 6 weist im wesentlichen halbzylindrische Ausnebmungen 8 zur 
LuMihrung auf und ist mit Zapfen 9 im Wandungsteil 7 um eine Achse X 
- X drehbar gelagert. An seiner Gleitflache zur Wandung 7 ist auf den 
Rotor 6 eine 2,5 um dicke DLC-Schicht 10 aufgebracht, die eine sehr 
geringe Reibung und im wesentlichen Korrosionsfreiheit gewahrleistet. 

Alle in der Beschreibung, den nacbfolgenden Anspriichen und der 
Zeichnung dargestellten Merkmale konnen sowohl einzeln als auch in 
beliebiger Kombination miteinander erfindungswesenthch sein. 
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Beztigszeichenliste 



1 (Posaunen-)Zug 

2 Innenziigrohre 

3 TiN-Schichten 

4 Enden 

5 Griffstrebe 

6 Rotor 

7 Wandung 

8 Ausnehmungen 

9 Zapfen 

10 DLC-Schicht 
X - X Achse 
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Schutzansprilche 



1. Blechblasinstrumente mit Ventilen und/oder Ziigen, deren Laufflachen 
5 beschichtet sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Beschichtung der 

Laufflachen aus TiN oder DLC besteht und eine Dicke von 1 bis 8 urn 
aufweist. 

2. Blechblasinstrumente gemaB Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, da6 
10 die Blechblasinstrumente Zugposaunen sind, deren Innenzugrohre mit 

TiN-Schichten von 3(im Dicke versehen sind. 

3. Blechblasinstrumente gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Blechblasinstrumente Drehventilinstrumente sind, deren Rotoren 

15 mit DLC-Schichten von 2 um Dicke versehen sind. 
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